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System und Verfahren zur Beschichtung formstabiler Bauwerkstoffe 

Die Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zur Beschichtung formstabi- 
ler Bauwerkstoffe, insbesondere Fassadenbauteile, a!s Schutz gegen Umweltein- 
flusse. 



Zur Beschichtung formstabiler Bauwerkstoffe, beispielsweise Holzplatten oder 
Mauerwerk, wurden unterschiedliche Materialmen eingesetzt, die als dauerhaft 
wirksamer Wetterschutz verwendet werden konnen. Dies sind beispielsweise 
Gipsfaserplatten, Holzfaserplatten, zementgebundene, glasfaserbewahrte Leicht- 
betonplatten oder ein Verputzen mit einem auf Zement basierendem Putzmateri- 
al. 

Nachteilig an den bisher verwendeten und aus dem Stand der Technik bekannten 
Materialien ist die eingeschrankte Anwendbarkeit auf verschiedenen Tragermate- 
rialien sowie die teiiweise recht aufwendige Aufbringung des Wetterschutzes auf 
den Bauwerkstoffen. Hinzu kommt, dass bei einigen Beschichtungen Alterungs- 
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erscheinungen wie Risse oder Farbveranderungen auftreten, die eine aufwendige 
Sanierung oder Renovierung nach sich Ziehen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein System und ein Verfahren zum 
5 Beschichten formstabiler Bauwerkstoffe bereitzustellen, rnit dem die Bauwerk- 
stoffe schnell, einfach und dauerhaft vor Witterungseinfliissen geschutzt werden 
konnen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, dass eine Grundmasse mit 
10 einem gummielastischen Verhalten auf dem Bauwerkstoff aufgebracht ist, wobei 
in die Grundmasse eine Verstarkungsmatte eingebettet ist. Auf diese Grund- 
masse wird in einem zweiten Arbeitsgang eine Aufcenschicht aufgetragen, die ein 
Polymer, insbesondere ein Acrylpolymer, oder einem Copolymer, insbesondere 
Acrylcopolymer, als Bindemittel aufweist, so dass die elastische Grundmasse 
1 5 Bewegungen innerhalb des beschichteten Bauwerkstoffes ausgleicht und die Au- 
Benschicht eine witterungsbestandige Hulle bereitstellt, die gegen Umweltein- 
fliisse bestandig ist. 

Vorteilhafterweise enthalt die Grundmasse einen Kautschuk, einen Elastomer 
20 oder einen Gummiwerkstoff, so dass die Grundmasse streichfahig und selbsthaf- 
tend ist. Dadurch wird ein einfaches Auftragen auf den zu beschichtenden Bau- 
werkstoff ermoglicht. Die Grundmasse enthalt bevorzugt gemahlene Gummiteile, 
teilweise aus Recyclingmaterial, um den Verbrauch primarer Rohstoffe zu redu- 
zieren. 

25 

Die AuSenschicht bzw. die als AuBenschicht verwendete Masse enthalt neben 
dem Bindemittel aus Acrylcopolymer Titaniumdioxide, Quartz oder Kalkspat als 
Fullstoffe, so dass eine weiBe Grundtonung vorherrscht, die durch Hinzufugen 
von Farbe bzw. Farbpigmenten nach Belieben verandert werden kann. Ebenso 
30 kann durch die Fullstoffe eine unterschiedlich rauhe Oberflache erzeugt werden. 
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Die Verstarkungsmatte ist vorteilhafterweise ein Gewebe oder Gewirke, um die 
Stabilitat der aufgetragenen Grundmasse an dem Bauwerkstoff zu erhohen, wo- 
bei die Verstarkungsmatte vorteilhafterweise aus Faserwerkstoffen, insbesondere 
Glasfasern, besteht. Durch die maschenartige Struktur der Matte wird eine Erh6- 
5 hung der Formstabilitat der selbsthaftenden Grundmasse bewirkt. 

Vor dem Auftragen der AulSenschicht wird die Grundmasse vorteilhafterweise 
glattgestrichen, damit auf einer mdglichst ebenen Grundflache die AuSenschicht, 
gegebenenfalls die farbige AuSenschicht, nach Belieben aufgetragen werden 
0 kann. Der Einfachheit halber wird die AuBenschicht aufgestrichen oder aufge- 
spachtelt, wobei das Aufbringen uber einen Pinsel oder einen Spachtel erfolgen 
kann. Bei Verwendung profilierter Spachtel k6nnen nahezu beliebige Strukturen 
der AuBenschicht auf der Grundmasse erzeugt werden. 



Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung anhand der beigefiigten 
Figur naher erlautert warden, in der ein modellhafter Aufbau einer Hausfassade 
dargestellt ist. 

In der Figur ist ein Ausschnitt einer Hausfassade auf einem Fundament darge- 
stellt, wobei an einem Standerwerk 5 zunachst ein Baupapier oder eine Baufolie 
6 angebracht ist. Vor dieser Baufolie 6 wird ein formstabile, plattenformiger 
Bauwerkstoff 1 angebracht, beispielsweise verschraubt. Der Bauwerkstoff 1 ist 
vorteilhafterweise ein Holzwerkstoff, wie eine Spanplatte, eine OSB-Platte oder 
eine Faserplatte, die zur Errichtung einer Fassade eingesetzt werden kann. Eine 
Sockelleiste 7 bildet den unteren und auSeren Abschluss der Fassade. Alternativ 
zu den genannten Holzwerkstoffen konnen die Platten auch aus Beton oder Sty- 
ropor bestehen, gegebenenfalls kann die Fassade auch aus einem Mauerwerk 
bestehen. 

Der Bauwerkstoff 1 in seiner Endposition wird dann von Verunreinigungen ge- 
saubert und vorhandene Risse und Unebenheiten werden verfullt. Dadurch wird 
sichergestellt, dass eine glatte Oberflache vorliegt. 

Nach der Vorbehandlung der zu beschichtenden Oberflache wird eine Verstar- 
kungsmatte 3 auf die gewunschten MaSe zugeschnitten, wobei Durchbruche 
oder Ausschnitte der Oberflache ausgeschnitten werden, jedoch an den Randern 
ein UberschuS von ca, 15 cm stehenbleibt. Danach wird eine Grundmasse 2 aus 
einem Werkstoff mit einem gummielastischen Verhalten auf die Oberflache des 
Bauwerkstoffes 1 aufgetragen und gleichzeitig wird die Verstarkungsmatte 3 in 
den Auftrag der Grundmasse 2 eingebettet. Die Grundmasse 2 kann uber einen 
Pinsel oder eine Kelle aufgestrichen werden; nach dem Auftragen der Grundma- 
sse 2 auf der Oberflache des Bauwerkstoffes 1 haftet diese zusammen mit der 
Verstarkungsmatte 3 selbsttatig und biidet eine erste Schutzschicht fur den 
Bauwerkstoff 1. Die Oberflache der Grundmasse 2 kann beispielsweise mit einer 
Maurerkelle glattgestrichen werden. 
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Als auSeren Abschluss wird auf die Oberflache der Grundmasse 2 eine AuSen- 
schicht 4 aufgetragen, vorzugsweise aufgestrichen, wobei die AufSenschicht 4 

| aus einem Acrylpolymer oder Acrylcopolymer als Bindemittel besteht. Diesem 
5 Acrylpolymer oder Acrylcopolymer werden Fullstoffe wie Titaniumdioxid, Quartz 
oder Kalkspat zugesetzt, und die Mischung wird fiber Wasser verdiinnt. Zur Si- 
cherstellung einer gleichmaRigen Verarbeitbarkeit muss die Verdunnung konstant 
sein, insbesondere um bei einem Zusatz von Farbpigmenten eine gleichmaftige 
Farbe zu gewahrleisten. Die Farbpigmente werden unmittelbar vor dem Aufstrei- 

1 0 chen der AuSenschicht 4 dem Acrylcopolymer/Acrylpolymer zugefuhrt und je 

nach Belieben gemischt. Durch Verwendung verschiedener Pinsel oder Aufstrich- 
oder Ausspachtelwerkzeuge konnen unterschiedliche Strukturen der AuKen- 
schicht 4 erzielt werden, je nach dem, welche Werkzeuge verwendet werden. 

1 5 Das erfindungsgemalSe System und Verfahren reduziert den Arbeitsaufwand und 
damit die Kosten fur einen Wetterschutz durch eine Beschichtung bzw. einen 
AulSenanstrich von Bauwerkstoffen, wie Holzplatten, Faserplatten, OSB-Platten 
oder anderen Fassadenelementen. Das System ist insbesondere als Wetterschutz 
von Holzbauteilen wie Wandelementen fur Holzhauser in Tafelbauart geeignet. 

20 Alternativ zu dem Einsatz auf Holzwerkstoffen kann dieses zur Beschichtung 
und zum Schutz gegen Witterungseinflusse auf Gipskartonplatten, Beton oder 
Mauerwerk eingesetzt werden. Aufgrund der gummielastischen Eigenschaften 
der Grundmasse 2 ist es moglich, eine flexible und witterungsbestandige Be- 
schichtung bereitzustellen, wobei die AuSenschicht 4 je nach Belieben eingefarbt 

25 werden kann. Die Beschichtung schutzt somit den eingesetzten Werkstoff vor 
Witterung durch eine harte und gleichzeitig elastische Hulle. 

Durch das System ist ein Witterungsschutz in alien Klimabereichen von extremer 
Feuchtigkeit bis zu Trockenheit, von intensiver Hitze bis zu hohen Minusgraden 
30 moglich. Die Ausgangsmaterialien der Grundmasse 2 sowie der AuSenschicht 4 
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konnen recycelte Produkte sein, so dass das gesamte System der Beschichtung 
sehr umweltfreundiich ist. 
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Durch die gummielastischen Eigenschaften der Grundmasse ist die Beschichtung 
unempfindlich gegeniiber Haarrisse im AufSenanstrich, die durch ein Setzen des 
Gebaudes Oder Materialbewegungen zueinander verursacht werden konnen. Das 
Eindringen von Feuchtigkeit in Hohlraume wird verhindert, ebenso die Beschadi- 
gung durch Wetter oder Abnutzung. 



Die Aufcenschicht 4 kann durch Zusatz entsprechender Fullstoffe mit verschiede- 
nen Kornungen bereitgestellt werden, so dass eine Vielzahl an Gestaltungsmog- 
lichkeiten vorhanden ist. Aufgrund der selbsthaftenden Eigenschaften der 
Grundmasse 2 und der geringen Aggressivitat gegeniiber anderen Werkstoffen 
ist es moglich, die Beschichtung auf nahezu jedem Untergrund von Beton bis 
1 5 Styropor einzusetzen. 



Grundmasse 2 wird nach der nachfolgend dargestellten Rezeptur hergestellt. 
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Patentanspruche 

1. System zur Beschichtung von formstabilen Bauwerkstoffen (1), insbeson- 
dere Fassadenbauteilen, als Schutz gegen Umwelteinflusse, gekennzeich- 
net durch eine auf den Bauwerkstoff (1) aufgebrachte Grundmasse (2) mit 
einem gummielastischen Verhalten, in die eine Verstarkungsmatte (3) ein- 
gebettet ist und eine auf die Grundmasse (2) aufgetragene AuSenschicht 
(4) mit einem Polymer, insbesondere einem Acylpolymer, oder einem Co- 
polymer, insbesondere Acrylcopolymer als Bindemittel. 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundmasse 
(2) einen Kautschuk, Elastomer oder Gummiwerkstoff enthalt. 

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Grundmasse (2) streichfahig und selbsthaftend ist. 
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System nach einem der voranstehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Grundmasse (2) gemahlene Gummiteile, insbesondere Recy- 
clingmaterial enthalt. 

System nach einem der voranstehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die AuSenschicht (4) Titandioxide und/oder Quartz und/oder 
Kalkspat als Fullstoff enthalt. 

System nach einem der voranstehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die AuSenschicht (4) Farbpigmente enthalt. 

System nach einem der voranstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Verstarkungsmatte {3) ein Gewebe oder Gewirke ist. 

System nach einem der voranstehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Verstarkungsmatte (3) aus Faserwerkstoffen, insbesondere 
Glasfasern besteht. 

Verfahren zum Beschichten eines formstabilen Bauwerkstoffes mit einer 
Beschichtung als Schutz gegen Umwelteinflusse, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine gummielastische Grundmasse (2) auf den Bauwerkstoff aufge- 
strichen und eine Verstarkungsmatte (3) in die Grundmasse (2) eingebettet 
wird und anschliefcend eine AuSenschicht (4) mit einem Polymer, insbe- 
sondere Acrylpolymer, oder einem Copolymer, insbesondere Acrylcopoly- 
mer als Bindemittel auf die Grundmasse (2) aufgetragen wird. 

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Auf- 
tragen der AuSenschicht (4) die Grundmasse (2) glattgestrichen wird. 

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
AuSenschicht (4) aufgestrichen oder aufgespachtelt wird. KS 
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Zusammenfassung ) ftn 

2 0. Dez. 2002 

Die Erfindung betrifft ein System zur Beschichtung von formstabilen 
Bauwerkstoffen (1), insbesondere Fassadenbauteilen, als Schutz gegen 
Umwelteinflusse. Aufgabe der Erfindung ist es, ein System und ein Verfahren 
zum Beschichten formstabiler Bauwerkstoffe bereitzustellen, mit dem die 
Bauwerkstoffe schnell, einfach und dauerhaft vor Witterungseinfliissen geschutzt 
werden konnen. Diese Aufgabe wird dadurch geidst, dass eine auf den 
Bauwerkstoff (1) aufgebrachte Grundmasse (2) mit einem gummielastischen 
Verhalten, in die eine Verstarkungsmatte (3) eingebettet ist und eine auf die 
Grundmasse (2) aufgetragene AuSenschicht (4) mit einem Acylcopotymer als 
Bindemittel. 



Fig. 
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